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Brevet mis en lecture le 

30 -3- J968 

MINlSTERE DCS AFFAIRES ECONOMIQUES " " 



BREVET D'IMPORTATION 

U Minfsfre des Affaire* Economiquei, 

Vu la loi du 24 nuti 1854 sur les brevets * invention; 

Vu le proces-verbal dressi le 10mai 196 Q d 1 5 

a, Service ce la Propriety induetrielle; 



*5 



ARRfiTE: 

Artlele t. -n est dilivri a la SOCIETE CONTINENTALS PARKER 
40 & 42 rue Chance Hilly, 92 Clichy (Prance)t 
repr.par l 'Office Kirkpatrick-C.T.Plucker a Bruxelles, 



> brevet ^importation pour: Precede perfectienne de denaturation 
des peintures et composition pour Ba Bise en oeuvre, 

quelle declare avoir ete brevetes en France le 13 deceubre 
1S66 sous le n° 1.513.413. 



2 ' ~ CV . *? wr tof «' «w <x(wwn p^afafcfc, 4 us Katies et 

Pints, sans garantle salt de la rlaUti. de la nouveauti ou du ™he de Hnvenlbn* sSt 
de rex*ct,tude de la description, et sons prejudice du droit dTllers. ** 
, . Au . P***"* demeurera faint un des doubles de. la sDiciiieation d* rimu»«**m 



Bruxelles, U 23 Juia 196 Q, 

U Dmcttvr C4n«rj1, 



MEMOIRE DESCRIPTIF 

DtPOSt A L'APPUI D'UNG DEMANDS 
DC 

* 

BREVET D* IMPORTATION 

DO BREVEI FRAHCAIS X* 1.513 -413 DO 13 CECEMBRB 1966. 



rORMCK PAR 

pour 

Proce'de" perfectionne de ddnaturation des peintures et composi- 
tion pour sa raise en oeuvre. 



La present e invention est relative a un proce'de' per- 
fection^ de denaturatlon des peintures et a une composition pour 
sa mise en oeuvre. 

La technique de denaturation des peintures, quelle que 
soit d'allleurs la nature de celles-ci, conslste le plus genera- 
lement a les mettre en contact avec une solution aqueuso favori- 
sant leur dissociation sous forme de particules qui sont facile- 
aent dliminables. 

Ces peintures, qu'elles proviennent d'une pulverisation 
les ayant reduites a 1'dtat de Tines gouttelettes ou qu'elles 
viennent d'un deversement mecanique conme dans le cas de rincage • 
aprfcs depSt par electrophorese, etant convenablement denatures 
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solvent se rassembler en masse* ncn collantes aux dlvep3 
du bac contenant le bain d e liquide de denaturation. 

Cette technique de ddnaturation dee peintures est 
oonnuc et util.Ude de P uis fort lon c te mp s, e n e ndcessite en 
General 1 'utilisation de composes alcalins, sels ou bases, ml „^ 
raux ou cliques qui, apres dissolution dans 1'eau a faible 
. concentration, sont susceptible, de transformer chimiquement ? 

. C'.st al n S l quo lea phosphates, silicates, carbonates,' 

h y orox yl ,e S , hloruros> B , JlfatMi chromatos> et0 . alMllns sont trts .| 

• employes, oe ^ w , .* Men w seit plus rare, lee ethsnoj 
rhinos, morphoiines, etc. 

II est eourant d'ajoutera ces elements de base des ? 
oompoacs anti-mousses, soit sous forme de sels ou bases derives * 
^ m ' taUX ^"^terreu*, EOi * — -forme de tous autres compoJ 
=c S empGchant la formation de mousses lors de Imitation du 
bain de denaturation. 

La presente invention vise une amelioration au precede^ 
ola, Ctqu e: cllo est basee beaucoup moins sur 1'attaque chiml que 1 
des peintures que sur un processus physico-chimique d'enroba C e ' i 
des particules par une pellicule destinee a evlter leur colla C e ".i 
ulterieur. A 

Cette pellicule doit done diminuer considerablemont, ' 
voire annuler les forces de cohesion qui tendent a provoquer la ' 
soudure, done la reprise en masse des 'particules plus ou moins J 

, P1U5 precia * raenfc ' la presente invention est basee sur ' 

le fait cue touts particule de peinture, mise au contact d'un 
milicuAqueu:: contenant des bases ou sels faible.ent alcalins, est 
noumise a une le E ere attaque de surface qui provoque 1' apparition' 
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d'une polarisation. Dans le cas, rare d'aiileurs, oix 11 n'y au- i 
rait aucune attaque chimique de la partioule, il exi3te cepen- I 
dant une polarisation, parfois faible, qui apparatt k 1'interfacej 
hydrophobe-hydrophile de la particule de peinture et du milieu 
'5 aqueux. 

Par exemple, une peinture glycerophtalique dont le 
liant est constitue d'e.sters d«5riv£s de l'anhydride phtaiique et i 
d'acide eras, possede des croupements aoides salifiables cn ] 
milieu aloalin et tendant h provoquer 1' apparition d ! une polarisa-! 
10 tion negative! 

^coo~ 

O0C - R R - COO" 

■ ^-^ 

15 R £tant par exemple un radical oleyle. 

Cet exemple ne limite nullemcnt le phdnomene aux seu- r 
les peintures glyoSrophtaliques , il conceJrne en fait tmates les 
peintures, quelle que soit la nature de la charce apparue our 
"les particules soumises k 1'action du bain dc ddnalferation. 
20 En effet, 1 'extreme vari<§te des peintures couramrnent 

utiliseec est telle que chacune de cellcs-ci se comporte d'une 
. maniere particulifcre en presence d'une nolution aqueuse alcalinc 
de denaturation # On pout neanmoins concevoir d'une man! l*re conn- 
rale que toutes ces varidtesde peintures reaciscent de telle 
25 sorte que les polarisations apparues sur les particulea cent 

negatives, positives ou pratiquement inexistanten . 

La presente invention a done pour objet un precede de 
dinaturation des peintures dans lequei collcs-ci sont soumlscs 
• a I'action d'un bain aqucux alcalin dc ddnaturation, ledit pro- 
30 c£d<5 £tant remarquable notamment en co qu'on ajoute au bain un 
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polymfere d'enrobage contenant dans aes motifs moncmeres d'autres 1 
atomcs que carbons et hydrogene et ayant un poids moldculair'o 
superieur a 1000 environ. 

L' invention a encore pour objet, a titre do produit 
industriel nouveau, une composition de denaturation pour - bain 
aqueux alcalin de denaturation des peintures, remarquable notam- 
ment en oe. qu'elle comprend un agent d G denaturation a reaction 
alcaline et un poiymere d'enrobage tel que defini ci-dessus. 
. , D'autreo caracteristiques et avantages de 1' invention 

apparaltront au cours de la description qui va suivre. 

Lo procedd de 1' invention consists k introduirc dans 
le bain alcalin classique de denaturation des composes suscepti- 
bles des' adsorber a la surface des particules polariseos et de 
former ainsi une pellicule d'enrobage ayant pour effet d'icoler 
les particules et de les empecher de se souder entre elles. 

Au cas ou les particules de peinture denaturees en ' 
surface no seraient que peu ou pas polarisecs, ii est encore 
possible de beneficier de 1 'action d'enrobage de ces composes, 
les forces d' attraction e*tant purement physico-chimiques et 
apparaissant a 1' interface hydrophobe/hydrophile de 1 'ensemble 
particule/milieu aqueux, comme indique preeddemment. ; 

Les composes propres a provoquer cet enrobage, suivant.J 
1' invention, sont des polymeres qui, aprfes mise en solution, dis- : 
persion ou suspension dans le milieu aqueux alcalin, donnent nais- 
sanoe a des particules generalement colloidales chargees electri- 
qucment. De ce fait, il y a association entre ces elements collol- 
daux et les particules de peinture suivant des attractions elec- 
trootatiques provenant solt de 1'attaque alcaline des particules, 
aoit de la nature memo de I • interface particulo/milieu aqueux. 

Par consequent, les polymeres utilisables dans le ■ 



procddd de 1' invent ion doivent posseder* 

a) dec groupements atomiques prdsentant une dissymdtrie 
. eleetronique bipolaire, efc/ou 

b) une ou plusieurs' fonctions ionisableo en milieu aqueux 
i (par exemple le groupo earboxylique COO"), ou 

c) une polaritd due h dee repartitions de charges on divers 
points de la molecule (bien que oelle-ei puisse 6tro considcrde 
comme dloctriquement neutre, a 'est-a-dlre non ionique, si on 
envisage le phdnomene d»une maniere globale). 

. Les sroupements atomiques, formant les motifs monome- 
res du polymere devront done onntenir des atomes autres que 
carbone et hydrogene et, plus particulierement des atomes d'oxy- 
Gene ou d* azote. 

Pour obtenir l'effet d'enrobage ddsird autour des par 
ticules de peinture, ces polymeres devront avoir un poids mole- 
culaire dleve, supericur a T..000 environ. 

A titre d'cxemples de tels polymeres, on citcra notam 
ment des polyamines, des poly aery lamides, des polymeres acryli- 
ques ou mdthacryliques et des composes poly oxyd thy lends . 

lis doivent Stre solubles ou dispersablcs dans l'eau 
ou bien pouvoir etre mis en suspension en milieu aqueux. Us 
doivent Stre stables en milieu alcalin, compatibles avoe les 
elements mineraux ou organiques destines a attaquer les particu- 
les de peintures en surface et/ou a limiter l'apparitioh des 
mousses provoqudes par c.ette m§me atfcaque chimique. 

Ces polymeres contiendront, par exemple, les motifs 
monomeres suivants : 
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Le degre de polymerisation sera choisi do tello sorte quo le 
polymers soit compatible avec le milieu aqueux et qu'il y ait 
le maximum de croupes actifs susceptibles de faciliter l'associa. 
tion avee les particules de pointures denaturees, 

Cost ainsi que, pour les polyamines, le poids moie- 
culaire moyen sera avantageusement elev<5 et pourra atteindre 
30.000 a 90.000.. Pour les polyacrylamides , le poids moieculaire 
sera compris par exemple entre 5 0.000 et 5'. 000 .000 et avantageu- 
soment entre 500.000 et I.OOO.'OOO. Les ■ polyacrylates et methacry. 
lates peuvent Stre, par exemple, sous forme de aels en particu- 
lier de sodium ou de calcium, ou sous forme de carboxylates deri- 
vant de polyacrylamides partlellement hydrolysis. Leur. poids 
moieculaire peut varier entre IOOO et plusieurs millions, main 
il est de preference inferieur a 100.000. 

A titre de composes polyoxy ethylenes, on citera en 
particular les polyethylene Glycols de poids moieculaire moyen 
compris entre 1.000 et 10.000 et avantageusement entre 3.000 et 
5.000. 

On pourra aussi utiliser dans le precede de 1' inven- 
tion des copolymers des classes de polymeres ci-dessus ou des .; 
melanges desdits polymcres. 

Le choix du polymere le plus approprid dependra du 



. type de peinture a denaturer et .du pH du milieu de denaturation 
utilise. 

Les polymeres ci-deesus agissant generalement a fai- 
ble concentration, il suffit de l es ajouter au bain en quantity 
inferieures a 5 s environ par litre pour obtenir les resuitats ' 
desires , 

. Le bain de denaturation est maintenu dans les limites j 
•de temperature habituelles dans cette technique, c'est-a-dire | 
entre 5 et Z5°C et "generalement entre 15 et 25'C. [ 

L* addition des polymeres au bain aqueux se fait 
avantageusement, suivant 1 'invention, au moyen d'une composition 
de denaturation contenant un agent classique de denaturation a 
reaction alcaline.tel qu'un phosphate, carbonate, silicate, 
hydroxyde, chlorure, sulfate, chromate, etc. de metal alcalin ou 
une ethanolamine, une morpholine, etc., en association avec 1c • 
polymere. . * . 

0<*ne'ralement, 1'agcnt a reaction aicalinc est un solide 
pulverulent et le polymere est un liquids plus cu moins visqucux, 
et quelquefois un solide. 

Pour preparer- la composition, .les polymeres sont dis- ' 
perse"s au sein du produit pulverulent et cette dispersion pout, : - 
si necessaire, etre favorite par addition d'S^solvant du poly- 
mere, en partioulier un solvant polaire tel qu'un alcool, un " ■! 
glycol, un polyglycol, etc. On peut aussi choisir des polymeres J 
liquides a viscosity suf fisamment basse, dans la menurc ou ils 
fournissent l'effet d'enrobage desire. 

En dehors de l'agent alcalin, du polymere et, dvon- 
tuellement, du solvant, la composition do 1- invention peut contc- j 
nir ,h adjuvant de denaturation tel que, par excmple, oelui decriJi 
dans la demande de brevet en France deposde co jour par la Demon- \\ 



4 *i f. f. jy. S?j£ 

deresse p nur "rrooddc do dttim totre^jre,-^. v**-v*xnxuzsiz _e £_c o np 0 • i 
lluu ijuui Ja mist: en uuuwu*. On.peu* y ajouter egalement un 
agent anti-mousse mineral ou organique classiquo. 

La solution de la composition de 1' invention, dans 
l'eau et a temperature ambiante, pre^ente un p H compris entre 
7 et 15 environ et avantageusement entre 9 et. 12. En effet, le 
bain doit §tre suffisamment alcalin pour attaquer en surface les 
particules de peintures, et pas trop alcalin. pour que les cons- - I 
tituants de la composition, et notamment les polymeres, conser- j 
vent leur stability . j 

Dans la composition de denaturation de l'invenfcion, 
le polymers ne represente avantageusement que 50 ?; au . plus, du | 
poids de.ladite composition, et plus particulierement del a XO.*j 
de co poids. I 

Pour constituer le bain aqueux de denaturation, on 

dissout ou disperse la composition dans' l'eau a des concentra- " '] . 

tions generalement faibles n'excedant pas normalement 10 g envi- ? 

ron par litre. Dans la plupart des cas, cette concentration est ! 

comprise entre 0,5 et 2 g/litre environ. j 

Les exemples non limitati'fs suivants illuotrent '\ 

quelques compositions de denaturation selon 1' invention. i 

Exemple I - ': 

- Polyamine de poids moleculalre. moyen 

compris entre 60. 000 et 90. 000 ... 2 r> en polds < 

- Eau • • • ' • • 6 Ci 

- Ethylene glycol ...... e ^ j 

- Carbonate de sodium anhydre .... 54 ^ 'j. 

- Bicarbonate de sodium ......... I0 '«s }' 

- Phosphate disodiq^ 20 ^ I 

- Huile pin . , . - : 

••••••••••• 3 J5 • 



Exomnlo it - 

- Polyaorylamide do poids moldculairo 
moyon oompria entre 800.000 ct I. 000. 000 
contenarit le minimum possible do croupeo 
carboxyliquee libres x % ' en poid3 

" Eau ' •• <5 % 

- Diethylfcnt*&ycol ...... e ^ 

- Carbonate de sodium anhydre , . . g 0 < 

- Bicarbonate de sodium ... e r < 

- Chlorure de sodium . § so ^ 

- Alcooi octylique •* ^ 
Exemple ITT - 

- Polyacrylate de sodium de poids moldcu- 
laire tnoyen compris entre 60*000 et 

100.000, en solution aqueuce a h0« en poids O 0 en poids 

- 2au e - ^ g 

- Carbonate de sodium ...... 62 v 

- Soude caustique en paillettes ...... a $ 

- Disilicate de sodium • • * • • 24 f?' 

- Kerosene . . . . ' ^ > 

• • 2 £ 

- Huile de pin ....... , 

••••••••• x;i> 

Exemple TV - 

- Polyoxydthylene G lycol de poids molecu- 

laire moyen compris entre 3500 et 4500, . h en poids 

• Ethylene glycol . 6 g 

- Bicarbonate de sodium . c ^ 

- Carbonate de sodium \ ^ Q * 

- Phosphate diQodique anhydre ....... n <rj 

. - Mdtasilicate de sodium anhydre 28 ^ * 

- Huile de pin. ...... „ 



•••• • •» TO — 

^_ * •» • • • * v 

-^^k • • • • ^^^^k • • * • 

. - Nonyiphenol a k molecules d'oxyde 

^'ethylene ....... 

• * * • ' . • • • • • 0,75 % en poids 

' - Nonyiphenol i 6 mol 'cules d'oxyde 

' 0,93* 

- H.vdrocarburoa: fraction do distillation 
du p<§trole, de" point d' ebullition compria 
entre 150 at 250°C .et do tension de vopeur 
comprise entre 1 et 2,5 mm de mereure a la 

temperature de 25 °c S 65 jt 

31cn entondu/l 'invention n'eet pas limitee aux modea* 
de mise en ocuvre et do realisation Merita qui h'ont et<S doiintfa 
qu'a titre d'cxemplea. 
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- REVEKDICATIONS - 

1. Vei procede de denaturation des peintures 
dans lequel celles-ci sont soumises a 1 'action d'un bain 
aqueux alealin de denaturation, caracterise en co qu'on 

5 ajoute au bain un polymere d'enrobage contenant danB ses 

motifs monomeres d'autres atomes que carbono et hydrogens et 
ayant un poida mol6eulaire sup6rieur a 1.000 environ. 

2. Procede sulvant la revendication l, dans 
lequel ledit polymere est une polyamine, un polyacrylamide, 

10 «n polymere acrylique ou methacrylique , ou un compose 

polyoxySthylene. 

3. Procedfi suivant la revendication 2, dans 
lequel le polymere est une polyamino da poids moleculaire 
compris entre 1.000 et 90.000. 

15 4 * Procede suivant la revendication 2, dans 

lequel le polymere est un polyacrylamide de poids moleculaire 

compris entre 50.00 0 et 5.000.000. 

"* — ' j — < - — ' 

5. Procede suivant la revendication 2, dans 

lequel le polymere est un sel de 1'acide acrylique ou de 
20 1 'acide methacryliq ue ou un e'arboxylate dfirivant d'un 

polyacrylamide partiellement hydrolysG. 

6. Procede suivant la revendication 2, dans 
lequel le polymere acrylique ou metha crylique a un poids 
molficulaire ccmpris entre 1.000 et 100.000. 

25 7. Proc6d6 suivant la revendication 2, dans 

lequel le polymere est un polyoxySthylono glycol de poids 

moleculaire compris entre 1.000 et 10.000. 

8. Procede suivant. 1' une quelconque des 

revindications pr6e6dentes, dane icquel on ajoute 1c polymere 
30 d'enrobage au bain en une quantite infcrieurc a S g par 

litre de bain. 

^ 9, Proe6<S6 3«ivaiit 1'vne quelconque deo revendica- 

/ tiona prCcedentest, dans lequel maincient 1c bain a un 
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20 



25 
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temperature comprise entre 5 et 35 °e 

5 et 35 C, et avantageusement 

entre 15 et 25°C. 

10. ^ocedeauivant l.une quale „ que da reven- 
dications precedentes, dans iequel U P H du baia eat 
compris entre 7 et 13 environ, et avantageusement entre 9 

«. one oompooltlonde Maturation pour bain 
W al " iln * «"«".«on de. p elnturS8 , c , racterls< . 
en o. „..u. eorcprend un de Maturation » reaction 

elcline at un po lyraer , d-enroba,, tel que a . £lnl au)< 
revendications 1 a 7. 

12. Composition suivant la revendication ll, 
caracteriaee en ce que L agent de d6naturation ^ ^ : 
ua hydroxyde de metal aicalin, 

13. Composition suivant la revendication 12 , 
ceracteriaee en ce que ledit ael de meta! aloalin est un 
Phosphate, carbonate, silicate, chlorure. sulfate ou 
chroma t 3 . 

U.Compoeltion aulvant 1. rovendie.tion 11 
eoraotorl.ee en oe q u. «. 5 ent de denatur.tion eat „„. ' 
ethanolamine ou une morpholine. 

15, Composition suivant 1'une queiconque des 
11 a M. oar.oterl.do en oo q ue 1, polyM-e 
«* preoont dan, la edition ,„ um> qMnelt6 .„ plus 
<*ale, on poido, 4 5 „ au p01a? ae ^ 

IS. Condition eulvant 1. ro»e„dio.tlon 15, 
ear.etdrlee. on oe q uo le po JyB .re eat pro.ent, on oolda. 
t ralcon de 1 a „, au poiai , „ a u ^^.^^^ 

" - . eom P" ai 'i»'> .ulvant l- «» quoleonqu. do. 
-ondloation. «... o^aot.rl.do an oo„„-.o«„- ert ' 

ontoT m ^ " " " MP£ ' r " Ura MM " t0 ' » - — ^ 
««re 7 ot «, ot .vranta S e. Ma »o« entre 3 „t 12, 
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18. Composition suivant la revendication 11, 
caract<5ris6e en ce qu'elle contient en outre un adjuvant 
de dSnaturation. 

19. Composition suivant la revendication 11, ou 
18, caractSrisSe en ce qu'elle contient en outre un anti- 
mousse. 

20. Composition suivant l'une quelconque des 
revendications 11 , 18 et 19 , caract6ric€:e cn co qu'elle 
contient en outre, a titre d 1 agent de dispersion audit 
polymSre, un solvant de ce dernier. 

21. Composition suivant la revendi ,:ation 20 f 
caractSrisdo en ce que ledit solvent est un solvant poiaire. 

22. Composition suivant l'une quelconque des 
revendications 11 a 21, caractSrisSe en ce qu'elle est 
utilisable a raison de 0,5 & 10 g environ par litre et 
avantageusement a raieon de 6,5 a 2 g/lltre du bain de 
d€naturation. 



Bruxelles, le 10 mai 1968. 
P. Pon.de: SO.CISTK CONTINENTA LS JPARKfffl,. 
OFFICE KIRKPATRICK-C.T.PLUCXER. 
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